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Smorjmedel och smorjmedelsadditiv 

Uppfinningen avser en borlosning for etablering av ett smorjmedelsskikt eller fdr 
inblandning i vatskor fer att frambringa en friktionsnedsattande effekt 

5 

Det ar forut kant, exempeMs fran US 5431830, att borsyra kan etablera en atomar 
bindning till flera metaller. etter exponering I en tidsperiod av exempeMs timmar till 
dagar. Darvid skapas en kemisk bindning. Bor bildar flak av atomlager som glider 
mot varandra, vilket frambringar en extremt lag friktion. Vidare utgdr borsyra ett 
10 korrosionsskydd for metaller, da borsyran binder sig i ett tunt skikt pa undeiiags- 
ytan/metallytan och forhindrar darigenom oxidation av ytan. 

Enligt den kanda tekniken blandas olja med en hog andel borsyra. Blandningen 
utspades sedan, typiskt 1 0 %, i olika smorjoljor. 
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US 6368369 anvisar att borsyra med tdrdel kan inblandas i exempelvis motor- 
branslen fdr att ge en friktionsnedsattande effekt i fdrbranningsmaskinen. Darvid 
blandas borsyran i en basolja. Borsyrans partikelstorlek, typiskt 0,5 - 20 mikron, 
frambringas genom s k jet milling. Ett additiv som lampar sig f6r att tillsattas till 
2 0 dieselbransle for en dieselmotor far emellertid en med tiden begransad stabilitet. 
Efter ca ett ar finns darfdr stor risk for att borsyrapartiklarna klumpar ihop sig, vilket 
naturtigtvis leder till fatala tdljder far en dieselmotor. Aven da borsyrapartiklar blan- 
dats i en basolja och eventuellt sedan spatts ut i bensin eller oljeblandad berisin 
(tvitaktsbransle) el dyl, Anns samma risk fdr att borsyrapartiklarna skall klumpa ihop 
25 sig. 

Uppfinningen har darfor till andamal att anvisa en losning pa de n§mnda olagen- 
heterna. 

30 AndamSlet uppnSs genom uppfinningen. 

Uppfinningen innebar i grunden att en borfdrening med smdriande egenskaper upp- 
ISses i ett Idsningsmedel. Borjonema kommer darvid attsepareras och fdrdelas i 
losningsmedlet. Borfdreningen uppdelas salunda i mycket sma bor-innehallande 
35 molekyler, vilka halles atskilda fran varandra och vilka enkelt och naturligt fdrdelas 
val i losningsmedlet Harvid kan losningen ha en fdrhallandevis hog andel av bor- 
fdrening. 
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Uppfinningen definieras i de bilagda sjStvstandiga patentkraven. 

Utforingsformer av uppfinningen definieras i de bilagda osjatvstSndiga patentkraven. 

5 Borfdreningen, som uppldses i Idsningsmedlet Sr fdretr§desvis borsyra eller 
bortrioxid, som erbjuder sSrskilt goda friktionsnedsattande egenskaper. 

Ldsningsmedlet kan besta av vatlen och/e!!er nagon alkohol. Ldsningsmedlet skulle 
Sven kunna besta av flytande (kallt) vate. De fiesta alkoholer kan darvid anvandas, 
10 exempelvis etanol, metanol, eta Ldsningsmedlet kan innefatta vatten och/eller 
nigon eller nigra alkoholer fdr sig, elier i nagon vald blandning. 

Losningen kan f ramstallas genorn att borsyra eller bordioxid skakas i alkohol eller 
vatten, eventuellt tillsammans med kulor, sSsom mekaniska finfdrdelningselement. 

15 

I Idsningen kan borfdreningen ingd i en halt av upp till 250,000 ppm, eller mer, om sa 
dnskas. 

Da Idsningen skall tillsSttas ett brSnsIe, sd skall den fardiga brSnsleblandningen 
20 fdretradesvis ha en halt av borfdrening, vilken fdretradesvis ligger i omrSdet 10-1 .000 
ppm och heist i omridet 100-200 ppm. 

Da Idsningen tillfdres ett smdrjmedel, skall den av Idsningen och smdrjmedlet bildade 
kompositionen ha en borfdreningshalt som fdretradesvis ligger i omradet 400 
25 ppm/4%. 

Losningen kan som sadan anvandas fdr att frambringa friktionsnedsattning pa 
avsattningsytor. Losningen kan exempelvis sprayas pd en underlagsyta, exempelvis 
en metallyta eller en keramyta, varefter Idsningsmedlet och eventuella flyktiga 
30 komponenter av Idsningen far avdunsta. Det kvarblivande Idsningsmaterialet binder 
till underlagsytan. 

I en annan applikation kan Idsningen utnyttjas som ett additiv, vilket tillsattes i en 
lamptig proportion till ett smdrjmedel eller ett kolvStebransle eller ett biobransle, sa 
35 att materialet avsatter sig 3tminstone pd ytor vilka 3r utsatt fdr f riktion och dSrigenom 
kan minska s§dan friktion. Losningen mdjliggdr en langtgSende finfdrdelning av 
borfdreningen i vatskan, och darmed fdrknippade fdrdelar, och dessutom bar bor- 
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fereningarna da en mycket Iften tendens att klumpa ihop sig. Vatskoma kan vara 
exempelvis fossila kolv§tebranslen som bensin, dieselbrSnsIe el dyl, men tosningen 
kan aven exempelvis insprutas tillsammans med vatgas i en forbranningsanordning, 
dar man 6nskar kunna utnyttja borfSreningens friktionsnedsattande egenskaper och 
5 framfor allt fSrhindra korrosion. 

Ldsningen kan naturtigtvis aven anvandas som additiv till brSnslen i flytande form, 
exempelvis vStgas. 

10 Vldare kan losningen anvandas direkt eller som additiv till smdrjande vatskor for att 
bilda exempelvis slappmedel, tr&ddragningsskarvatska, skarvatska, formsiappmedel, 
formsmOrjmedel for djupdragningsformar och f6r kallformningsverktyg, vid vilka 
rdrelse/gltdning forekommer mellan material och verktyg. Vidare kan ISsningen 
tillffiras hydrauloljorfor att frambringa friktionsnedsattande effekter i hydraufcylinder 

15 vidytorosv. 



Patentkrav 



1 . En losning av en borforening med smeijande egenskaper i ett losnings- 
medel f5r borffireningen. 

5 

2. Losning enligt krav 1 . kannetecknad av att borforeningen ar borsyra 
och teller bortrioxid och att losningsmedlet ar vatten och/eller nagon alkohol, 
exempelvis etanol, metanol. 

10 3. Anvandning av en losning enligt krav 1 eller 2, som additiv till en vatska. 

4. Anvandning enligt krav 3, kannetecknad av att vatskan ar ett kolvate- 

bransle, speciellt ett bransle for en forbranningsmaskin, i synnerhet en kolvmotor. 

x 5 5. Anvandning enligt krav 1 eller 2, varvid vatskan ar en smorjande vatska 

sasom en slappmedelsvatska, en traddragningsskarvatska, en skarvatska, en form- 
slappvStska. 

6. Anvandning av en losning enligt krav 1 eller 2, som smfirjmedel for 
2 0 inblandning i gummimassa vid tillverkning av gummidetaljer sasom exempelvis 

packningar. 

7. Anvandning av ett losningsmedel enligt krav 1 eller 2, ffir avsattning av 
en borfdrening pa en underlagsyta, exempelvis av metall eller en karbid, f6r att 

2 5 bibringa underlagsytan en friktionsnedsattande egenskap och/eller eri 

korrosionsskyddande egenskap. 

8. Forfarande for att avsatta en borfdrening pa ett underlag, kSnnetecknat 
av att man applicerar en losning enlig krav 1 eller 2 pa underlagsytan och bringar 

3 o losningsmedlet att avga. 

9. Smorjmedelskomposition innefattande en blandning av ett I6snings- 
medel enligt krav 1 eller 2 och ett sm5rjmedel, exempelvis en kolvatebaserad 
smerjolja, i synnemet f6r att uppna extremt lag friktion pa en yta av keramisk 

35 karaktar, exempelvis titan-nitrid (TIN), kolliknande diamant (CLD), volfram-karbid, 
titankarbid, ballinit C, och aven fdr metalliska och andra ytor. 
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Sammandrag 

En losning av en borf6rening med smdijande egenskaper, anvandningar darav, och 
5 blandningar darav med vatskor, exempelvis i formen av flytande branslen eller 
sm8ijmedel eller frlktionsnedsattande vatskor. Ldsningsmedlet kan med fardel 
anvandas tillsammans med ytor av keramisk karaktar, fdr sig, eller tillsammans med 
smoijmedel. 



